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@ Inhaber: 

Enno Roggemann GmbH & Co. KG. 16352 Basdorf, 
DE 

@ Vertreter: 

BOEHMERT & BOEHMERT, 28209 Bremen 



(§) Mehrschichtplatte (OSB) 

(§) Mehrschichtplatte mit mindestens zwei AuSenschich- 
ten BUS langen, schlanken, ausgerichteten Holzspanen 
mit vorbestimmter Form und Diclce und mit einem Binde- 
mittel (Oriented Strand Board, OSB), dadurch gekenn- 
zeichnet, dal^ die Holzspane aus einer oder mehreren der 
folgenden Holzarten bestehen: Oouglasie, Linde, Pappel, 
Fichte, Tanne, Erie, Birke, Riister, Esche, Buche, Birn- 
baum, Robinie. 
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Ihr Zeichen 
Your ref. 



Ihr Schreiben 
Your letter of 



Neuanmeldung 
(Gebrauchsmuster) 



Unser Zeichen 
Our ref. 

R10077 



Bremen, 

25. August 2000 



Enno Roggemann GmbH & Co. KG, Steinweg 16, 16352 Basdorf 
Mehrschich^latte (OSB) 



Die Erfindung betriffi eine Mehrschichtplatte mit mindestens zwei Aufienschichten aus ian- 
gen, schlanken, ausgeiichteten HolzspSnen mit vorbestimmter Form und Dicke und mit einem 
Bindemittel (Oriented Strand Board, OSB). 

GattungsgemaBe Mehrschichtplatten, auf die nachfolgend als OSB Bezug genommen wird, 
sind allgemein bekaimt und insbesondere in der europaischen Norm EN 300 beschrieben und 
hinsichtlich unterschiedlicher (Mindest-)Eigenschaften festgelegt. 

Bekannte OSB weisen den Nachteil auf, daB sie aufgrund der Verleimung mit Bindemittein 
auf der Basis von bspw. Phenolharz, Melamin, HarastofiF-Harz und formaldehydhaltigen Har- 
zen (z.B. „MUPF-Verleimung") SchadstofFe wie Fomaldehyd und sonstige organische Ver- 
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bindungen einschlieBlich kondensierbarer Bestandteile abgeben. Dies ist insbesondere bei 
Verwendung von OSB im Kraftfahrzeugbereich aufgrund der relativ kleinen Innenraume von 
Kraftfahrzeugen ein Problem, wobei sich dort relativ schnell Schadstoffkonzentrationen bil- 
den, die oberhalb festgelegter Grenzwerte liegen. Dazu kommt haufig die Abgabe unange- 
nehm riechender Bestandteile. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine gattungsgemaBe Mehrschichtplatte dahinge- 
hend zu verbessem, daB die Abgabe von Schadstoffen bzw. unangenehm riechender Stoffe 
deutlich reduziert wird. 

Diese Aufgabe vk^ird erfindungsgemaU durch eine Mehrschichtplatte mit mindestens zwei Au- 
Benschichten aus langen, schlanken, ausgerichteten Holzspanen mit vorbestimmter Fomi und 
Dicke und mit einem Bindemittel (Oriented Strand Board, OSB) gelost, die sich dadurch aus- 
zeichnet, dafl die Holzspane aus einer oder mehreren der folgenden Holzarten bestehen: 
Douglasie, Linde, Pappel, Fichte, Tanne, Erie, Birke, Riister, Esche, Buche, Bimbaum, Robi- 
nie. 

Es wurde uberraschenderweise erkannt, daB sich bei Verwendung von holzinhaltsstofifarmen, 
insbesondere harzarmen Holzarten, wie sie die vorgenannten Holzarten darstellen, die Abgabe 
von Schadstoffen und sonstigen geruchsintensiven storenden Stoffen sehr stark reduzieren 
laBt 

Vorzi^sweise ist voigesehen, daB die Mehrschichtplatte zwei AuBenschichten und minde- 
stens eine mittiere Schicht aufweist Hierbei ist bevorzugt vorgesehen, dafl die mindestens 
eine mittiere Schicht rait Isocyanat (PMDI) gebunden ist. Dabei sind die AuBenschichten 
zweckmaBigenveise mit Phenolharz gebunden. 

In einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform sind samtliche Schichten mit Isocyanat 
(PMDI) gebunden, wobei allerdings ein Trennmittel eingesetzt werden muB, damit die Platte 
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nach dem PreBvorgang von den PreBblechen getrennt werden kann. Hierfur kommt bspw. 
eine Folie, ein Flies oder andere Trennschichten in Betracht. 

Es kann vorgesehen sein, da6 die Holzspane zu mindestens 50%, bevorzugt zu mindestens 
80% und weiter bevorzugt zu mindestens 90% aus Douglasie bestehen. Hervorragende Er- 
gebnisse werden erzielt, wenn die HoizspSne im wesentlichen ausschlieWich aus Douglasie 
bestehen. 

Durch Verwendung der genannten Holzarten und eines der genannten Bindemittel (anstelle 
der ansonsten weit verbreiteten MUPF-Verleimung) werden uber die in der genannten euro- 
paischen Norm EN 300 genannten Mindestwerte foJgende Grenzwerte eingehalten oder unter- 
schritten. 

In Bezug auf Formaldehyd wird bei Priifung nach Flaschenmethode ein Wert von 10 mg/1000 
g atro (absoiut trocken) erreicht oder unterschritten, wShrend die EN 300 ledigUch einen 
Grenzwert von 8 mg/100 g artro vorschreibt. 

In Bezug auf den sogenannten Head-Space (Bestimmung der Emission organischer Verbin- 
dungen) wird ein Grenzwert von 50 ^igC/g eingehalten bzw. unterschritten. 

In Bezug auf das sogenannte Fogging (Bestimmung kondensierbarer Bestandteile) wird ein 
Grenzwert von 2 mg eingehalten bzw. unterschritten. 

Bei der GeruchsprUfiing wird eine Note von 3,0 oder besser erzielt. 

Die fiir die Bestimmung der vorgenannten Schadstoffe und Grenzwerte verwendeten Priif- 
methoden sind bei Automobilherstellem in eigenen Priifvorschriften vorgeschrieben oder im 
Regelwerk VDA (Verband der Automobilindustrie) enthalten. Beispielhaft sei auf die DIN 
75201 betreflfend die Bestimmung des Fogging-Verhaltens von Werkstoffen der Kraftfahr- 
zeug-Innenausstattung und auf eine entsprechende interne Norm der Volkswagen AG (VW 
50180) verwiesen. 



Die erfindungsgemaflen Mehrschichtplatten konnen den jeweiligen technischen Erfordemis- 
sen angepafit werden, so daJJ geforderte Emissionswerte auf jeden Fall eingehalten werden, 
die technischen Daten im einzelnen allerdings durchaus entsprechen den Erfordemissen des 
jeweiUgen Einsatzzwecks von den in der EN 300 genannten Werten abweichen konnen. So 
kOnnen bspw. die Mindestrohdichte und/oder die in der genannten Nonn erwShnten Festig- 
keitswerte und Querzugwerte unterschritten werden. Die erfindungsgemafle Mehrschichtplatte 
ist daher nicht zwangslaufig mit einer genormten Kategorie, wie z.B. OSB/2, OSB/3 oder 
OSB/4 kompatibel. 
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Ansprfiche 

1. Meiirschichtplatte mit mindestens zwei AuBenschichten aus langen. schlanken, ausge- 
richteten HoizspSnen mit vorbestimmter Fonn und Dicke und mit einem Bindemittel 
(Oriented Strand Board, OSB). dadurch gekennzeichnet, daB die HolzspSne aus einer oder 
mehreren der folgenden Holzarten bestehen: Douglasie. Linda, Pappel. Fichte. Tanne. Er- 
ie. Birke, Raster, Esche, Buche, Bimbaum, Robinie. 



2. Mehrschichtplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Platte zwei AuBen- 
schichten und mindestens eine mittlere Schicht aufweist. 
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3. Mehrschichtplatte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die mindestens eine 
mittla-e Schicht mit Isocyanat (PMDI) gebunden ist. 

4. Mehrschichtplatte nach einem der vorangehenden Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Aufienschichten mit Phenolharz gebunden sind. 

5. Mehrschichtplatte nach einem der Anspruche I bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB sMmt- 
iiche Schichten mit Isocyanat (PMDI) gebunden sind. 

6. Mehrschichtplatte nach einem der vorangehenden Ansprflche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Holzspane zu mindestens 50%, bevorzugt zu mindestens 80% und weiter bevor- 
zugt zu mindestens 90% aus Douglasie bestehen. 

7. Mehrschichtplatte nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Holzspane im wesentlichen ausschlieBiich aus Douglasie bestehen. 



